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Jas auf diese Weise behandolte Serum "^n Sni SS^ttber 

Der Jautscnuk kann entsprechend dem ziel der Erfxndung 
kontinuierlich nach dem Austritt aus einen Separator als Latex 
weiterverarbeitet weruen, 
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Anwendungsreebiet der Erf indunK 

Die Erf indung beinhaltet ein Verfahren zur Abtrennung von 
Xautschuk aua Abv/assern. 

Das Verfahren v/ird bevorzugt zur Reduzierung des Kautschukge 
halts in der bei der Aufrahinung synthetischer Kaut schuklati- 
ces anfallenden kautschukarmen Phase, dem Serum, .angewandt, 

Charakterist ik der bekannten technischen Losung 

Die bei der .Synthesekautschukherstellung als Zv/ischenpro- 
dukt anfallenden Latices v/erden vor ihrem Einsatz beispiels- 
weise zur TeppichrUckenbeschichtung, zum Tauchen, zum Strei- 
chen usiv# einer Konzentrierung unterzogen. 
Gebrauchliche Xonzentr ie rung s verfahren sind die Was serve r- 
darapf ung und die Aufrahinung. 

Bei der Kethode der nach tragi i chen Konzentr ierung syntheti- 
scher Kaut schuklat ices durch Aufrahmung v/erden dem Latex . 
viskose, wasserlosliche , hohermolekuiare Substanzen in Form 
ihrer waBrigen Ld sung en zugesetzt (US-PS 2 354 531, 
DD-PS 19 837), Vex eingesetste Latex trennt sich unter Ein- 
wirkung des Gravitationsf eldes der Erde in eine v/aBrige, 
kautschukarme (Serum) und in eine stark nit ICaut schuk ange- 
reicherte Schicht (Bahci). 

V/ird die Aufrahmung im erhdhten Gravitationsf eld, z*B. im 
Gravitationsf eld eines Separators oder einer Zentrifuge, 
vorgenormen, so wird die Au^rahmzeit verlciirzt und der Raiun- 
f eststoff ^ehalt etv/as erhoht (DD-PS 19 887), 
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Das .bei der .Aufrahmung anfallende Serum hat in der Regel 
einen Kautschukgehalt - von 3 - 5 %. Dieser Restkautschuk 
im Serum bringt bei der Nichtverv/ertung dkonomi'sche Ver- 
luste mit sicho Die Abfiihrung des nichtvorbehandelten 
Serums in ein Abwasser system verbietet sich von selhst. 
Die bekannten technischen Losungen zur Abtrennung dieses' 
Eestkautschuks aus dem Serum gehen in der Regel von der 
Koagulation der im Serum bef indlichefn Latexte ilciien aus 
(Fryling C,F. in G.3. Whitby. "Synthetic Rubber 1 * 
J. Wiley & Sons New York 1954) 

Dieses Verfahren besitzt jedoch entscheidende Nachteile, 
Durch die Koagulation der Latexteilchen im Serum gehen 
diese fur die Herstellung eines konzentr ierten Latex 
verloren* Desweiteren ist dieses Verfahren nur mit gro- 
fiem technischen Aufwand und hohem Einsatz an Elektrolyt 
realisierbaro 

Ziel der Erf indung; 

Ziel der Srfindung ist es, den .Restkau'tschukgehalt in 
einem bei der Aufrahmung synthetischer Kautschuklat ices 
anf alienden Serum zu reduzieren, so daS' die kautschuk- 
arme Phase direkt in ein Abwasser system geieitet v/erden 
kann und da£ der abgetrennte Kautschuk kont inuierlich 
in Form eines* konzentr ierten Latex, der dem Bahm aus 
dem Aufrahmprozeft • zugesetzt v/erden kann, anfallt, 

Darle^ung; des V/esens der Brfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , ein Verfah- 
ren zur Abtrennung von Kautschuk aus Abv/assern su ent- 
wickeln, das den obigen Anf orderungen geniigt. 
Die Aufgabe v/ird erf indungsgemaB dadurch gelost, &aS 
dem bei der Aufrahmung synthetischer Kautschuklat ices 
anf alienden kaut schukhalt igen Serum vor der Aufrahmung 
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im erhohten Gravitat ionsf eld Auf rahmmittel in Ivlengen ■ 
\iber der optimalen Auf rahmmittelmenge fur die * Aufrah- 
mung des Ausgangsl at ex zugesetzt wircU Bas eingesetzte 
Serum wird in' eine mit Kautschuk angereicherte Phase 
und in eine Phase Bit einem gegeniiber dem Ausgangs- 
serum stark reduzierten Kautschukgehalt aufgetrennt. 
Erf indungsgemaft v/erden dem Ausgangs serum 4 — .16 Masse- 
teile, bevorzugt 6-10 Ilasseteile, Auf rahmmittel 
pro 100 Masseteile Kautschuk im Serum in Form einer 
v?a£rigen Losung zugege ben.. 

Es isb fur den Fachmann nicht naheliegend, dem Serum 
vor der Aufrahraung im erhbhten Gravitat ionsf eld noch 
einmal Auf rahmmittel in Mengen v/esentlich liber der op- 
timalen Aufrahmmittelmenge , die zur Aufrahmung des Aus- 
gangslatex eingesetzt v/urde, zuzugeben, da in diesem 
Pall, wie bekannt (Schmidt, E. u. Kelsey R.H, Ind. Eng. 
Chem. 43, 406 (1951), der Auf rahaprozetf sehr schnell 
inf olge Verdickung des Latex sum Stillstand kommt. 
Uberraschenderv/eise wurde jedoch gefunden, daJ3 mit 
Aufrahmmittelmengen von 4-16 Llasseteilen Auf rahm- 
mittel pro 100 Masseteile Kautschuk im Ausgangsserum 
die- Aufrahmung im Sohv/erefeld einer Zentrifuge einen 
f lieBfahigen Latex nit einem Kautschukgehalt von 7 50 % 
und ein Serum mit einem Kautschukgehalt < 2 % 
(Kautschukgehalt des Ausgangsserums ">* 4 liefert. 
Damit ist es moglich, ent sprechend- dem Ziel der Sr- 
f indung, den Kautschukgehalt in dem bei der Aufrahmung 
anfallenden Serum urn ca« 50 % zu reduzieren und den ab- 
getrennten Kautschuk als kcnsentr ierten Latex kontinu- 
ierlich^wie er aus dem Separator austritt, dem Rahm, 
.der bei der Aufrahmung des Ausgangslatex erhalten v/ird, 
zuzusetzen. 
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Als Auf rahmiaittel werden bevorzugt v/asserlosliche 
Zelluloseder ivate, v/ie das Natr lumsalz der Carboxy- 
methylzellulose , und v/asserlosliche synthetische 
Hochpolymere , vvie Copolyinere einer~~oder me/irerer 
ungesattiigtei? Carbonsauren, eingesetzto 
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Ausf iih r ung sbe i s p ie 1 

Die Aufrahmung eines Latex, der durc3i Einulsionspoly- s 
merisation eines Gemisches aus 70 Masse teilen Butadien 
und 30 Masseteilen Styrol in Gegemvart von Kaliumper— 
sulfat als Radikalbildner und diisobutylnaphthalinsul- 
ionsaurera Natrium als Emulgator bei 50°C bis zu einem 
Monomerenumsatz von 60 % erhalten v/urde, lieferte einen 
"Rohm mit einem Kautschukgehalt von 52,6 % und* ein Serum 
mil* einem Kautschukgehalt von 4,1 % 9 

In 100 fclasseteile dieses Serums v/erden 10 Masseteile 
einer 3,8 %igen v/afirigen Losung des Natr iumsalzes der 
Carboxymethylsellulose als Auf rahmmittel 30 min einge- 
ruiirt m Das mit Auf rahmmittel' versetzte Serum wird an- 
schl'iefiend eine Stunde im Schv/erefeld einer I/aborzentri- 
fuge (2500 U/min) behandelt. 3s kommt zur Auftrermung 
des Ausgangsserums in eine mit ICautschuk angereicherte 
Phase (Kautschukgehalt 52,1 %) und in eine gegeniiber dera 
Ausgangs serum im Kautschukgehalt reduzierte kautschukariae 
Phase (Kautschukgehalt 1,9 %)♦ 
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Brf indunresansoruch 

Verf ahren zur Abtrennung von Kautschuk aus- Abv/assern 
durch Behandeln~des bei der Xoiizentr ier ung syhtheti- 
scher Kautschuklatices durc*i Aafrahmung unter Zusatz 
von Auf rahmmit.teln anfallenden Serums iin erhohten 
. Gravitationsf eld, gekennzeichnet dadurch, daJB dem 
Serum vor der Aufrahmung im erhohten Gravitations- 
f eld Auf rahmmittel in Mengen uber der optimalen Auf- 
rahminitt elmenge fur die Aufrahmung des Ausgangslatex, 
das sind' A - 16 Masseteile, bevorzugt 6 - 10. Masse telle 
in Form einer waSrigen Losung pro 100 Masseteile Kau- 
tscbulc im Serum , zugesetzt werden. 
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